KKCYCLOPÉblE  CHIMIQUE
Température ......	ir>°	100°	150°	200°	250°	300°	350'	-400°	400°
									
Résistance .......	I8k,7	15,2	13	10,08	7,68	5,7S	3,8-i	2,4	1,6
L'AI, se laisse facilement estamper et j'en ai vu de petits objets dont les contours sont extrêmement nets et les détails très fins.
On en fait aussi de très jolies médailles. C'est pourquoi on a pensé l'employer comme monnaie divisionnaire. Des pièces qu'on a frappées à la Monnaie sont très jolies d'aspect, mais je considère que leur excès de légèreté les fera rejeter: on ne sent rien dans la main, et il est nécessaire pour ne pas perdre l'argent qu'on tient à la main, qu'on en sente quelque peu le poids.
Il est très dilatable, presque le double de l'acier et un peu plus que l'argent.
Sa résistance en ohm légal d'une longueur de 10 mètres et de i millimètre de section carrée est de :
Celle de l'argent recuit .
—    du platine ....
—    du fer......
0,2889 0,H9â 0,8982 0,9638
Ceci explique la difficulté qu'il y a à produire la soudure électrique de Falii-ininium.
J'ai néanmoins remarqué dans une vitrine de l'Exposition universelle de « Thomson international Welding C° », section américaine, parmi les métaux et* alliages soudés électriquement, un barreau d'Aï, soudé par ce procédé (4).
J'ai examiné dans la section anglaise (galerie des machines) le procédé de soudure par le courant électrique produit par dynamos; le représentant de l'exposant m'a déclaré que l'auto-soudure électrique de l'Ai, ne réussissait pas facilement et exigeait un certain tour demain.
Il se forge également à froid et à chaud, lorsque les impuretés ne dépassent pas 2 p. 100, et on fait déjà beaucoup de clefs de ce métal forgées à froid ou à une température très basse. J'en possède depuis des mois qui n'ont pas subi d'altération.
Un fait très remarquable c'est la résistance spécifique de l'Ai. Je déduis d'un graphique de M. Kiliani le tableau suivant dont les nombres sont des coefficients proportionnels à la rupture des prismes métalliques sous leur propre poids.
Aluminium...........................          10 000
Bronze Al. =10 p. 100, fondu................           8.500
Laiton, AI. = 3,3 p. 100, fondu...............           7 800
Acier fondu.........................           7 200
Fer forgé.........................           i.500
Métal Delta........................           4.500
Bronze phosphoreux (0,38 p. 100)...............           3.600
Bronze de canons ; étain, 8 p. 100..............           :> 300
Laiton ordinaire laminé....................           2.COO
Cuivre lammé..........................           2.400
Fonte...............................           1.800
Étain.......     ......................           1.100
(1) La compagnie Thomson a deux sièges, l'un en Amérique « Fiske building, Boston, Mass, IL S. A. » et l'autre en Angleterre « 82, New-Bound St. Londres w. ». Le Chatelier ont établi la différence de résistance avec la température. Nous ne connaissons pas la composition chimique de l'échantillon choisi; quoiqu'il en soit, les résultats ont été les suivants :
